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* Abstract : 

DE4310506 A In an enzyme granulate, suitable for incorporation in washing or cleaning compsns., contg. enzyme, (in)organic carrier and a granulation 
aid contg. carboxymethylcellulose, the granulation aid is a system of alkali CMC with deg. of substitution of 0.5-1 and polyethylene glycol and/or 
alk(en)yl-polyethoxylate, with at least 0.5 wt.%, w.r.t. final granulate, of polyethylene glycol with mol.wt. below 1000 and/or alk(en)yl-polyethoxylate 
with at least 20 ethylene oxide (EO), if more than 2 wt.% of alkali CMC is present. 

USE - Use of the enzyme granulate in prepn. of solid, esp. particulate, washing or cleaning compsns. is claimed. 

ADVANTAGE - The disintegration rate of the granulate is high (100% of the enzyme activity is released within 3 mins. in water at 25deg.C), and 
sufficient enzyme is present in the liquor in the initial stage of machine washing to remove enzymatically removable soil. Fermentation brews of low 
concn. can be used. The enzyme and the granulate are stable on storage, esp. at above room temp, and at high air moisture, and loss of enzyme activity 
is reduced. (Dwg.0/0) 

EP-692016 B Enzyme granules suitable for incorporation in detergents or cleaning formutations and containing enzyme, an inorganic and/or organic 
support material and a granulation aid containing carboxymethyl cellulose, characterised in that it contains a granulation aid system of alkali metal 
carboxylmethyl cellulose with degTees of substitution of 0.5 to I and polyethylene glycol and/or alkyi or alkenyl polyethoxylate, with the proviso that - 
based on the final granules - quantities of at least 0.5% by weight of polyethylene glycol with an average molecular weight below 1 ,000 and/or alkyl or 
alkenyl polyethoxylate containing at least 20 ethoxy groups are present where the granulation aid system contains more than 2% by weight of alkali 
metal carboxylmethyl cellulose. (Dwg.0/0) 
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(54) Title: ENZYME COMPOSITION FOR WASHING AND CLEANING AGENTS 
(54) Bezeichnung: ENZYMZUBERFJTUNG FUR WASCH- UND RFJNIGUNGSMTTTEL 
(57) Abstract 

In order to improve the solubility, to increase the storage stability and to reduce enzyme activity losses during production of enzyme 
granulates suitable to be incorporated into washing or cleaning agents and containing an enzyme and an organic and/or inorganic carrier, 
a granulation-auxiliary system is used which consists of alkali-carboxymewylceUulose with substitution degrees from 0.5 to 1 and of 
polyethylene glycol and/or alkyl- or alkenylpolyethoxylate. When more than 2 % by weight alkati-carboxymethylcellulose are contained 
in the granulates, they contain at least 0.5 % by weight polyethylene glycol with less than 1000 mean molar mass and/or alkyl- or 
alkenylpolyethoxylate with at least 20 ethoxy groups. The new enzyme granulates have such a high speed of decomposition that when they 
are used in washing agents the wash bath contains enough enzyme to remove enzymatically removable soil already in the initial phase of 
machine washing. 

(57) Zusammenfassung 

Bei filr die Einarbeitung in Wasch- oder Reiningungsmittel geeigneten Enzymgranulacen,enthaltend Enzym und anorganisches 
und/oder organisches Trageimaterial, sollte die Loslichkeit verbessert, die Lagerbestandigkeit erfaoht und die Enzymaktivitatsverluste 
bei der Herstellung vennindert werden. Dies gelang im wesentlichen durch den FJnsatz eines Granuliernilfsmhlelsystems a us Alkali- 
Carboxymethylcellulose mit Subsututionsgraden von 0,5 bis I und Polyethylenglykol und/oder Alkyl- beziehungsweise Alkenylpolyethoxy- 
lat, wobei mindestens 0,5 Gew.-% Polyethylenglykol mit einer mittleren Mohnasse unter 1000 und/oder Alkyl- beziehungsweise 
Alkenylpolyethoxylat mit mindestens 20 Ethoxy gruppen vorhanden ist, wenn mehr als 2 Gew.-% Alkali-Carboxymethylcellulose enthalten 
isL Die neuen Enzym granulate weisen eine so hohe Zerfalisgescbwindigkeit auf, dafi bet deren Einsatz in Waschmitteln schon in der 
Anfangsphase der maschinellen Wasche gentigend Enzym in der Wascbflotte vorhanden ist, urn enzymarisch entfembare Anschmutzungen 
zu beseitigen. 
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"Enzymzubereituno fur Wasch- und Reiniaunasmittel 



Die Erfindung betrifft ein Enzymgranulat, ein Verfahren zu seiner Herstel- 
lung und die Verwendung des Granulats in festen Wasch- und Reinigungs- 
mitteln. 

Enzyme, insbesondere Proteasen, finden ausgedehnte Verwendung in Wasch-, 
Waschhilfs- und Reinigungsmitteln. Oblicherweise kommen die Enzyme dabei 
nicht als Konzentrate, sondern in Mischungen mit einem Verdiinnungs- und 
Tragermaterial zum Einsatz. Mischt man solcne Enzymzubereitungen ablichen 
Waschmitteln bei, so kann beim Lagern ein erheblicher Abbau der Enzymak- 
tivitat eintreten, insbesondere wenn bleichaktive Verbindungen zugegen 
sind. Das Aufbringen der Enzyme auf Tragersalze unter gleichzei tiger Gra- 
nulation gemSB der deutschen Offenlegungsschrift DT 16 17 190 beziehungs- 
weise durch Aufkleben mit nichtionischen Tensiden gem3B der deutschen Of- 
fenlegungsschrift DT 16 17 118 Oder wSBrigen Losungen von Celluloseethern 
gemaB der deutschen Offenlegungschrift DT 17 67 568 fuhrt nicht zu einer 
nennenswerten Verbesserung der Lagerstabilitat , da sich die empf indlichen 
Enzyme in solchen Aufmischungen in der Regel auf der Oberflache der Tra- 
gersubstanz befinden. Zwar kann die Lagerstabil itSt der Enzyme wesentlich 
erhoht werden, wenn man die Enzyme mit dem Tragermaterial umhullt be- 
ziehungsweise in dieses einbettet und anschlieBend durch Extrudieren, Pres- 
sen und Marumerisieren in die gewunschte Partikelform uberfuhrt, wie zum 
Beispiel in der deutschen Patentschrift DE 16 17 232, der deutschen Offen- 
legungsschrift DT 20 32 768, und den deutschen Auslegeschriften 
DE 21 37 042 und DE 21 37 043 beschrieben. Derartige Enzymzubereitungen 
besitzen jedoch nur mangelhafte Losl ichkeitseigenschaften. Die ungelosten 
Partikel konnen sich im Waschgut verfangen und dieses verunreinigen bzw. 
sie werden ungenutzt in das Abwasser uberfuhrt. Aus der deutschen Offen- 
legungsschrift DT 18 03 099 bekannte Einbettungsmittel , die aus einem Ge- 
misch fester Sauren beziehungsweise saurer Salze und Carbonaten bezi hungs- 
weise Bicarbonaten best hen und bei Wasserzusatz z rf alien, verbessern 
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zwar das Losungsvermogen, sind aber ihrerseits sehr empfindlich gegen 
Feuchtigkeit und erfordern daher zusatzliche SchutzmaBnahmen. 

Ein weiterer Nachteil der vorgenannten Zubereitung ist darin zu sehen, daB 
die Enzyme nur in Form trockener Pulver verarbeitet werden konnen. Die 
ublicherweise bei der Enzymherstellung anfallenden Fermentationsbriihen 
lassen sich in dieser Form nicht einsetzen, sondern mussen zuvor entwassert 
werden. An diese Voraussetzung sind audi solche Verfahren gebunden, bei 
denen ausschl ieBl ich leicht losliche Tragermaterialien, wie Zucker, Starke 
und Celluloseether als Bindemittel zur Herstellung von Enzymzubereitungen 
eingesetzt werden. 

Aus der europaischen Patentschrif t EP 168 526 sind Enzymgranulate bekannt, 
die in Wasser quellfahige Starke, Zeolith und wasserlosliches Granulier- 
hilfsmittel enthalten. In diesem Dokument wird ein Herstel lungsverf ahren 
fur derartige Formul ierungen vorgeschlagen, das im wesentlichen darin be- 
steht, eine von unloslichen Bestandteilen befreite Fermenterlosung aufzu- 
konzentrieren, mit den genannten Zuschlagstoffen zu versetzten und das 
entstandene Gemisch zu granulieren. Das Verfahren mit dem dort vorgeschla- 
genen Zuschlagstoff gemisch wird vorteilhaft mit Fermentationslosungen 
durchgefuhrt, die auf einen relativ hohen Trockensubstanzgehalt , beispiels- 
weise 55 Gew.-%, aufkonzentriert worden sind. AuBerdem weisen die derart 
hergestellten Granulate eine so hohe Losungs- beziehungsweise Zerfalls- 
geschwindigkeit unter Waschbedingungen auf, daB die Granulate teilweise 
schon bei der Lagerung relativ rasch zerf alien und die Enzyme desaktiviert 
werden. 

Aus der internationalen Patentanmeldung WO 92/11347 sind Enzymgranulate 
zum Einsatz in kornigen Wasch- und Reinigungsmitteln bekannt, die 2 Gew.-% 
bis 20 Gew.-% Enzym, 10 Gew.-% bis 50 Gew.-% quellfahige Starke, 5 Gew.-% 
bis 50 Gew.-% wasserlosliches organisches Polymer als Granulierhi If smit- 
tel, 10 Gew.-% bis 35 Gew.-% Getreidemehl und 3 Gew.-% bis 12 Gew.-% Was- 
ser enthalten. Durch derartige Zuschlagstoffe wird die Enzymverarbeitung 
ohne groBere Aktivitatsverluste moglich und auch die Lagerbestandigkeit 
der Enzyme in den Granulaten ist zufriedenstellend. Aus diesem Dokument 
ist auch bekannt, daB Natriumcarboxymethyl cellulose die Zerf alls- und Dis- 
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pergiergeschwindigkeit der Granulate in kalten Waschlaugen herabsetzt, 
wahrend durch einen Zusatz von hohermolekularem Polyethylenglykol diese 
Wirkung in Richtung auf eine hohere Auf losungsgeschwindigkeit verandert 
werden kann. Jedoch weisen die dort beschriebenen Enzymgranulate nicht 
innner eine so hohe Zerfallsgeschwindigkeit auf, daB bei deren Einsatz in 
Waschmitteln schon in der Anfangsphase der maschinel len Wasche genugend 
Enzym in der Waschflotte vorhanden ist f um enzymatisch entfernbare An- 
schmutzungen zu beseitigen. 

Es bestand daher die Aufgabe, durch ein Herstellungsverfahren, das den 
Einsatz niedrigkonzentrierter Fermentationsbriihen erlaubt, die Pulverei- 
genschaften, insbesondere die Loslichkeit der bekannten Produkte zu ver- 
bessern, die Lagerbestandigkeit sowohl der Enzyme als auch der diese ent- 
haltenden Granulate noch weiter zu erhohen und die Aktivitatsverluste bei 
der Enzymverarbeitung weiter zu vermindern. Diese Aufgabe wird durch die 
nachfolgend geschilderte Erfindung im wesentlichen durch ein spezielles 
Granulierhi If smittel system gelost, welches loslichkeitsvermittelnde be- 
ziehungsweise staubbindende Komponente und kornverfestigende Komponente in 
optimierten Verhaltnissen enthSlt. 

Die Erfindung betrifft ein fur die Einarbeitung in insbesondere teilchen- 
formige Wasch- oder Reinigungsmittel geeignetes Enzymgranulat, enthaltend 
Enzym und anorganisches und/oder organisches Tragermaterial sowie carboxy- 
methylcellulosehaltiges Granulierhilf smittel , welches dadurch gekennzeich- 
net ist, daB es ein Granul ierhilf smittelsystem aus Alkali-Carboxymethyl- 
cellulose mit Substitutionsgraden von 0,5 bis 1 und Polyethylenglykol und/ 
oder Alkyl- beziehungsweise Alkenylpolyethoxylat enthalt mit der MaBgabe, 
daB, jeweils bezogen auf fertiges Granulat, mindestens 0,5 Gew.-% Poly- 
ethylenglykol mit einer mittleren Molmasse unter 1000 und/oder Alkyl- be- 
ziehungsweise Alkenylpolyethoxylat mit mindestens 20 Ethoxygruppen vor- 
handen ist, wenn mehr als 2 Gew.-% Alkal i-Carboxymethyl eel lu lose enthalten 
ist. 

Unter dem Substitutionsgrad der Carboxymethyl cellulose ist die Zahl der 
veretherten, eine Carboxymethyl gruppe tragenden Sauerstoffatome pro Saccha- 
rid-Monomer der Cellulose zu verstehen. D r Substitutionsgrad bei vorzugs- 
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weise eingesetzten Carboxymethylcellulosen liegt im Bereich von 0,8 bis 
0,95, da bei deren Einsatz besonders feste Granulatkorner erhalten werden 
beziehungsweise geringere Mengen erforderlich sind, um eine bestimmte Gra- 
nulatfestigkeit zu errichen, als bei Einsatz von Cellulose mit niedrigerem 
Substitutionsgrad. So konnen beispielsweise durch die Anwesenheit von Na- 
triumcarboxymethylcellulose mit Substitutionsgrad 0,85 bis 0,95 schon bei 
Mengen von 1 Gew.-%, bezogen auf Granulat, im Granul ierhi If smittel system, 
Garnulatfestigkeiten erreicht werden, welche derjenigen bei Einsatz der 
doppelten Menge an Natriumcarboxymethylcellulose mit Substitutionsgrad 
0,65 bis 0,75 entsprechen. AuBerdem kann durch den Einsatz der genannten 
hohersubstituierten Carboxymethylcellulose bei der Herstellung der Granu- 
late im Extrusionsschritt ein hoherer Durchsatz durch den Extruder er- 
reicht werden. 

Das Enzymgranulat enthalt in einer bevorzugten Ausfiihrungsform 1 Gew.-% 
bis 30 Gew.-%, berechnet als Trockensubstanz, Protease, Lipase, Amylase 
und/oder Cellulase, 70 Gew.-% bis 94 Gew.-% anorganisches und/oder orga- 
nisches Tragermaterial und 5 Gew.-% bis 50 Gew.-% carboxymethylcel lulose- 
haltiges Granulierhi If smittel sowie als Rest auf 100 Gew.-% Wasser. 

Als Granul ierhi If smittel system enthalt ein erf indungsgemaBes Enzymgranulat 
vorzugsweise ein Gemisch enthaltend, jeweils bezogen auf fertiges Granu- 
lat, 0,1 Gew,-% bis 10 Gew.-%, insbesondere 0,5 Gew.-% bis 5 Gew.-% Car- 
boxymethylcellulose sowie 0,1 Gew.-% bis 10 Gew.-%, insbesondere 0,5 Gew.-% 
bis 4 Gew.-% Polyethylenglykol mit einer mittleren Molmasse von 200 bis 
600 und/oder eines Polyethoxylats gemaB Formel (I), 

R-(0CH 2 CH 2 ) n -0H (I) 

in der R einen geradkettigen oder verzweigten Alkyl- oder Alkenylrest mit 
bis zu 3 C-C-Ooppelbindungen mit 10 bis 22, insbesondere 16 bis 18 C-Ato- 
men und der mittlere Ethoxylierungsgrad n eine Zahl von 20 bis 80, insbe- 
sondere 30 bis 45 bedeutet. 

Wei tern in betrifft die Erfindung ein Verfahren zur Herstellung eines der- 
artigen Enzymgranulates mit einer KorngroBe von 0,1 mm bis 2 mn durch Ex- 
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trudieren eines durch Vermischen einer durch Mi krof Titration von unlos- 
lichen Bestandtei len befreiten, aufkonzentrierten Fermentationsbriihe mit 
dem Tragermaterial und dem Granulierhi Ifsmittel als Zuschlagstoffen ent- 
standenen Enzym-Vorgemischs, Spharonisierung des Extrudats in einem Ron- 
diergerat, Trocknung und gegebenenfalls Aufbringen eines Farbstoff oder 
Pigment enthaltenden Oberzugs, dadurch gekennzeichnet, daB man die Fermen- 
tationsbruhe mit einem Zuschlagstoff vermischt, der ein Granulierhi If s- 
mittelsystem aus Alkal i -Car boxymethyl cellulose mit Substitutionsgraden von 
0,5 bis 1 und Polyethylenglykol und/oder Alkylpolyethoxylat enthalt mit 
der MaBgabe, daB, jeweils bezogen auf fertiges Granulat, mindestens 
0,5 Gew.-% Polyethylenglykol mit einer mittleren Molmasse unter 1000 und/ 
oder Alkyl- beziehungsweise Alkenylpolyethoxylat mit mindestens 20 Ethoxy- 
gruppen eingesetzt werden, wenn mehr als 2 Gew.-% Alkal i-Carboxymethyl- 
cellulose im Granul ierhi If smittelsystem enthalten ist. 

Als Enzyme kommen in erster Linie die aus Mikroorganismen, wie Bakterien 
oder Pilzen, gewonnenen Proteasen, Lipasen, Amylasen und/oder Cellulasen 
in Frage, wobei von Bacillus-Arten erzeugte Proteasen sowie ihre Gemische 
mit Lipasen bevorzugt sind. Sie werden in bekannter Weise durch Fermenta- 
tionsprozesse aus geeigneten Mikroorganismen gewonnen, die zum Beispiel in 
den deutschen Offenlegungsschriften DE 19 40 488, DE 20 44 161, 
DE 22 01 803 und DE 21 21 397, den US-amerikanischen Patentschriften 
US 3 632 957 und US 4 264 738 sowie der europaischen Patentanmeldung 
EP 006 638 beschrieben sind. Besonders vorteilhaft kann das erf indungsge- 
maBe Verfahren zur Formulierung der sehr aktiven Proteasen der sogenannten 
zweiten und hoheren Generationen verwendet werden, zu denen beispielsweise 
Savinase( R ) und aus der internationalen Patentanmeldung W0 91/2792 bekannte 
Enzyme gehoren, deren lagerstabile Einarbeitung in Wasch- und Reinigungs- 
mittel oft Probleme bereitet. Erf indungsgemaB 1st es moglich, die bei den 
Fermentationsprozessen anfallenden Bruhen extrazellularer Enzyme nach Ab- 
trennen der unldslichen Begleitstoffe durch Mikrof Titration sowie nachfol- 
gende Aufkonzentration durch Ultrafiltration und gegebenenfalls an- 
schlieBendes Eindampfen im Vakuum unmittelbar in lagerbestandige, weitge- 
hend geruchlose Granulate zu uberfuhren. Die Entstehung unerwiinschter En- 
zymstaube und die bei zusatzlichen Trocknungsprozessen auftretenden Akti- 
vitatsverluste werden vermieden. 
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Enzyme sind in den erf indungsgemaBen Granulaten vorzugsweise in Mengen von 
4 Gew.-% bis 20 Gew.-% enthalten. Falls es sich bei dem erf indungsgemaBen 
Enzymgranulat urn eine proteasehaltige Formulierung handelt, betragt die 
Proteaseaktivitat vorzugsweise 150 000 Proteaseeinheiten (PE, bestimmt 
nach der in Tenside 7 (1970), 125 beschriebenen Methode) bis 350 000 PE, 
insbesondere 160 000 PE bis 300 000 PE, pro Gramm Enzymgranulat. 

Als Tragermaterialien sind im Prinzip alle organischen Oder anorganischen 
pulverformigen Substanzen brauchbar, welche die zu granulierenden Enzyme 
nicht oder nur tolerierbar wenig zerstdren oder desaktivieren und unter 
Granulationsbedingungen stabil sind. Zu derartigen Substanzen gehoren bei- 
spielsweise Starke, Getreidemehl , Cellulosepulver, Alkal ialumosi 1 ikat, 
insbesondere Zeolith, Schichtsil ikat, zum Beispiel Bentonit oder Smectit,' 
und wasserlosliche anorganische oder organische Salze, zum Beispiel Al- 
kalichlorid, Alkal isulfat, Alkal icarbonat oder Alkaliacetat , wobei Natrium 
oder Kalium die bevorzugten Alkal imetalle sind. Bevorzugt wird ein Trager- 
materialgemisch aus in Wasser quellfahiger Starke, Getreidemehl und gege- 
benenfalls Cellulosepulver sowie Alkal icarbonat eingesetzt. 

Bei der in Wasser quellfahigen Starke handelt es sich vorzugsweise urn Mais- 
starke, Reisstarke, Kartoffelstarke oder Gemische aus diesen, wobei der 
Einsatz von Maisstarke besonders bevorzugt ist. Quellfahige Starke ist in 
den erf indungsgemaBen Enzymgranulaten vorzugsweise in Mengen von 20 Gew.-% 
bis 50 Gew,-% # insbesondere von 25 Gew.-% bis 45 Gew.-% enthalten. Dabei 
betragt die Summe der Mengen der quellfahigen Starke und des Mehls vorzugs- 
weise nicht uber 80 Gew.-%, insbesondere 32 Gew.-% bis 65 Gew.-%. 

Bei dem erf indungsgemSB geeigneten Getreidemehl handelt es sich insbeson- 
dere urn ein aus Weizen, Roggen, Gerste oder Hafer herstel Ibares Produkt 
oder urn ein Gemisch dieser Mehle, wobei Vollkornmehle bevorzugt sind. Un- 
ter einem Vollkornmehl wird im Rahmen der Erfindung ein nicht voll ausge- 
mahlenes Mehl verstanden, das aus ganzen, ungeschSlten Kornern hergestellt 
worden ist oder zumindest uberwiegend aus einem derartigen Produkt besteht, 
wobei der Rest aus vol! ausgemahlenem Mehl beziehungsweise Starke besteht. 
Vorzugsweise werden handelsubliche Weizenmehl-Qualitaten, wie Type 450 
oder Type 550, eingesetzt. Auch die Verwendung von Mehlprodukten der zu 
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vorgenannten quellfahigen Starken fiihrenden Getreidearten ist moglich, 
wenn darauf geachtet wird, daB die Mehle a us den ganzen Kornern hergestellt 
worden sind. Durch die Mehlkomponente des Zuschlagstoffgemisches wird be- 
kanntermaBen eine wesentliche Geruchsreduzierung der Enzymzubereitung er- 
reicht, welche die Geruchsverminderung durch die Einarbeitung gleicher 
Mengen entsprechender Starkearten bei weitem ubertrifft. Oerartiges Ge- 
treidemehl ist in den erf indungsgemSBen Enzymgranulaten vorzugsweise in 
Mengen von 10 Gew.-% bis 35 Gew.-%, insbesondere von 15 Gew.-% bis 
25 Gew.-% enthalten. 

Die erf indungsgemSBen Enzymgranulate enthalten vorzugsweise 1 Gew.-% bis 
50 Gew.-% ( vorzugsweise 5 Gew.-% bis 25 Gew.-% des Granulierhilf smittel- 
systems, das A lkali-Carboxymethyl cellulose mit Substitutionsgraden von 0,5 
bis 1 und Polyethylenglykol und/oder Alkylpolyethoxylat enthalt. In diesem 
Granulierhilfsmittelsystem sind vorzugsweise, jeweils bezogen auf fertiges 
Enzymgranulat, 0,5 Gew.-% bis 10 Gew.-%, insbesondere 0,5 Gew.-% bis 
5 Gew.-% Alkali-Carboxymethylcellulose mit Substitutionsgraden von 0,5 bis 
1 und bis zu 5 Gew.-%, insbesondere 0,5 Gew.-% bis 3 Gew.-% Polyethylen- 
glykol und/oder Alkylpolyethoxylat enthalten, wobei wichtig ist, daB min- 
destens 0,5 Gew.-%_, insbesondere 0,8 Gew.-% bis 2 Gew.-% Polyethylenglykol 
mit einer mittleren Molmasse unter 1000 und/oder Alkylpolyethoxylat mit 
mindestens 20 Ethoxygruppen vorhanden ist, wenn mehr als 2 Gew.-% Alkali- 
Carboxymethylcellulose enthalten ist. Hoher substituierte Carboxymethyl- 
cellulose, mit Substitutionsgraden bis zu 3, ist in dem erf indungsgemaBen 
Granulierhilfsmittelsystem vorzugsweise nicht enthalten. Carboxymethyl- 
cellulosen mit Substitutionsgraden unter 0,5 sind in dem erf indungsgemaBen 
Granulierhilfsmittelsystem vorzugsweise ebenfalls nicht enthalteTi. 

Gegebenenfalls konnen als zusatzliche Bestandteile des Granul ierhilf smit- 
telsystems auch weitere Cellulose- oder Starkeether, wie Carboxymethyl- 
starke, Methy 1 ce 1 1 u 1 ose , Hydroxyethy 1 ce 1 1 u 1 ose , Hydroxypropy 1 ce 11 u 1 ose 
sowie entsprechende Cellulosemischether, Gelatine, Casein, Traganth, Mal- 
todextrose, Saccharose, Invertzucker, Glukosesirup oder andere in Wasser 
losliche bezi hungsweise gut dispergierbare Oligomere oder Polymere nattir- 
lichen oder synthetischen Ursprungs verwendet werden. Brauchbare synthe- 
tische wasserlosliche Polymere sind Polyacrylate, Polymethacrylate, Copo- 
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lytnere der Acrylsaure mit Maleinsaure oder vinylgruppenhaltige Verbin- 
dungen, femer Polyvinylalkohol , tei lverseiftes Polyvinylacetat und Poly- 
vinyl pyrrol i don. Soweit es sich bei den vorgenannten Verbindungen urn sol- 
che mit freien Carboxylgruppen handelt, liegen sie norma lerweise in Form 
ihrer Alkalisalze, insbesondere ihrer Natriumsalze vor. Derartige zusatz- 
liche Granulierhilfsmittel konnen in den erf indungsgemaBen Enzymgranulaten 
in Mengen bis zu 10 Gew.-% ( insbesondere von 0,5 Gew.-% bis 8 Gew.-% ent- 
halten sein. Hohermolekulare Polyethylenglykole, das heiBt solche mit einem 
mittleren Molekulargewicht Qber 1000, sind zwar als synthetische wasser- 
lbsliche Polymere mit staubbindender Wirkung brauchbar, doch bewirken ge- 
rade die hohermolekularen Polyethylenglykole tiberraschenderweise eine un- 
erwunschte Erhohung der benotigten Granulatauf losezeit, so daB diese Sub- 
stanzen in den erf indungsgemaBen Enzymgranulaten vorzugsweise vol 1 ig 
fehlen. 

Zur Herstellung der erf indungsgemaBen Enzymgranulate geht man vorzugsweise 
von Fermentationsbruhen aus, die durch Mikrof iltration von unloslichen 
Begleitstoffen befreit werden. Die Mikrof iltration wird dabei vorzugsweise 
als Querstrom-Mikrof iltration unter Verwendung poroser Rohre mit Mikro- 
poren groBer 0,1 um, FlieBgeschwindigkeiten der Konzentratlosung von mehr 
als 2 m/s und einem Druckunterschied zur Permeatseite von unter 5 bar 
durchgeftihrt, wie beispielsweise in der europaischen Patentanmeldung 
EP 200 032 beschrieben. AnschlieBend wird das Mikrof i Itrationspermeat vor- 
zugsweise durch Ultrafiltration, gegebenenfalls mit anschlieBender Vakuum- 
eindampfung, aufkonzentriert . Die Aufkonzentration kann dabei, wie in der 
internationalen Patentanmeldung W0 92/11347 beschrieben, so gefiihrt wer- 
den, daB man nur zu relativ niedrigen Gehalten an Trockensubstanz von vor- 
zugsweise 5 Gew.-% bis 50 Gew.-%, insbesondere von 10 Gew.-% bis 40 Gew.-% 
gelangt. Falls proteasehaltige Fermentationsbruhen eingesetzt werden, be- 
tragt der Proteasegehalt auf dieser Stufe des Konzentrats vorzugsweise 
500 000 PE/g bis 1 500 000 PE/g ( insbesondere 600 000 PE/g bis 1 000 000 
PE/g. Das Konzentrat wird einem zweckmaBigerweise zuvor hergestellten 
trockenen, pulverformigen bis kornigen Gemisch der oben beschriebenen Zu- 
schlagstoffe zudosiert. Der Wassergehalt der Mischung sollte so gewahlt 
werden, daB sie sich bei der Bearbeitung mit Ruhr- und Schlagwerkzeugen in 
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kornige, bei Raumtemperatur nicht klebende Partikel iiberfuhren und bei 
Anwendung hdherer Drucke plastisch verformen und extrudieren laBt. 

Das rieselfahige Vorgemisch wird im Prinzip bekannter Weise anschlieBend 
in einem Kneter sowie einem angeschlossenen Extruder zu einer plastischen 
Masse verarbeitet, wobei als Folge der mechanischen Bearbeitung sich die 
Masse auf Temperaturen zwischen 40°C und 60°C, insbesondere 45°C bis 55°C 
erwarmen kann. Das den Extruder verlassende Gut wird durch eine Lochschei- 
be mit nachfolgendem Abschlagmesser gefuhrt und dadurch zu zyl inderfdrmi- 
gen Partikeln definierter GroBe zerkleinert. ZweckmaBigerweise betragt der 
Durchmesser der Bohrungen in der Lochscheibe 0,7 mm bis 1,6 mm, vorzugs- 
weise 0,8 mm bis 1,2 mm. Die in dieser Form vorliegenden Partikel konnen 
anschlieBend getrocknet und der spateren Verwendung zugefuhrt werden. Es 
hat sich jedoch als vorteilhaft erwiesen, die den Extruder und Zerhacker 
verlassenden zylindrischen Partikel anschlieBend zu spharonisieren, das 
heiBt sie in geeigneten Vorrichtungen abzurunden und zu entgraten. Ein 
solches Spharonisierungsverfahren ist beispielsweise in den deutschen Aus- 
legeschriften DE 21 37 042 und DE 21 37 043 beschrieben. Man verwendet 
hierzu eine Vorrichtung, die aus einem zylindrischen BehSlter mit statio- 
naren, festen Seitenwanden und einer bodenseitig drehbar gelagerten Reib- 
platte bestehen. Vorrichtungen dieser Art sind unter der Warenbezeichnung 
MarumerizerW in der Technik verbreitet. 

Nach der Spharonisierung werden die noch feuchten Kugelchen kontinuierl ich 
Oder chargenweise, vorzugsweise unter Verwendung einer Wirbelschicht- 
trockenanlage, bei vorzugsweise 35 °C bis 50 °C und insbesondere bei einer 
maximalen Produkttemperatur von 45 °C, bis zu einem Restfeuchtegehalt von 
4 Gew.-% bis 10 Gew.-%, vorzugsweise 5 Gew.-% bis 8 Gew.-% getrocknet. 
Nach oder vorzugsweise wahrend der Trocknung konnen zusatzlich Stoffe zum 
Umhullen und Beschichten der Partikel eingebracht werden. Geeignete Hull- 
stoffe sind insbesondere die Filmbildner unter den vorgenannten wasser- 
loslichen organischen Polymeren. Weiterhin lassen sich in diesem Stadium 
auch Farbstoffe oder Pigmente auf die Partikel aufbringen, urn so eine 
eventuelle Eigenfarbe, die meist vom Enzymkonzentrat herruhrt, zu uber- 
deck n beziehungsweise zu verandern. Als inertes und physiol gisch unbe- 
denkliches Pigment hat sich insbesondere Titandioxid bewahrt, das vorzugs- 
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weise in waBriger Dispersion eingebracht wird. Das uber die Pigmentdisper- 
sion beziehungsweise uber die Polymer-Losung zugefuhrte Wasser wird bei 
der gleichzeitig vorgenommenen oder anschlieBend erneut erf order lichen 
Trocknung wieder entfernt. 

Das Enzymgranulat wird vorzugsweise zur Her stel lung fester, insbesondere 
teilchenformiger Wasch- oder Reinigungsmittel verwendet, die durch ein- 
f aches Vertnischen der Enzymgranulate rait in derartigen Mitteln iiblichen 
weiteren Pulverkomponenten erhalten werden konnen. Fur die Einarbeitung in 
teilchenfbrmige Wasch- und Reinigungsmittel weist das Enzymgranulat vor- 
zugsweise mittlere KorngroBen im Bereich von 0,1 mm bis 2 mm, insbesondere 
von 0,4 mm bis 1,6 mm auf. 

Durch Sieben oder Windsichten konnen bei der Herstellung eventuell auftre- 
tende staubformige Anteile mit einer KorngroBe unter 0,1 mm, insbesondere 
unter 0,4 mm sowie eventuelle Grobanteile mit einer KorngroBe uber 2 mm, 
insbesondere uber 1,6 mm entfernt und gegebenenfalls in den Herstellungs- 
prozess zuriickgefuhrt werden. Die erf indungsgemSBen Granulate enthalten 
vorzugsweise weniger als 5 Gew.-%, insbesondere hochstens 1 Gew.-% an Par- 
tikeln mit KorngroBen auBerhalb des Bereichs von 0,2 mm bis 1,6 mm. 

In einer bevorzugten Ausfuhrungsform des erf indungsgemaBen Verfahrens wer- 
den 10 Gew.-% bis 50 Gew.-% der aufkonzentrierten Fermentationsbruhe mit 
70 Gew.-% bis 90 Gew.-% des Tragermaterials und 0,5 Gew.-% bis 10 Gew.-% 
des Granulierhilfsmittelsystems vermischt. Das Tragermaterial enthalt vor- 
zugsweise 10 Gew.-% bis 70 Gew.-% Getreidemehl , 10 Gew.-% bis 70 Gew.-% in 
Wasser quellfahige Starke, 3 Gew.-% bis 10 Gew.-% Saccharose und bis zu 
10 Gew.-% Zellulosepulver, jeweils bezogen auf fertiges Enzymgranulat. 

Die erhaltene Enzymzubereitung besteht aus weitgehend abgerundeten, staub- 
freien Partikeln, die in der Regel ein Schiittgewicht von etwa 500 bis 
900 Gramm pro Liter, insbesondere 650 bis 880 Gramm pro Liter aufweisen. 
Ihre Enzymaktivitat kann, bedingt durch den flexiblen Trockensubstanzge- 
halt der Bruhen vor dem Vermischen mit den Zuschlagstoffen, bei Einsatz 
von Protease-haltigen FermenterbrQhen auf Werte im Bereich von vorzugs- 
weise 150 000 bis 350 000 Proteaseeinheiten pro Gramm (PE/g), insbesondere 
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160 000 PE/g bis 300 000 PE/g, eingestellt werden. Die erf indungsgemaBen 
Granulate zeichnen sich durch eine sehr hohe Lagerstabilitat, insbesondere 
bei Temperaturen uber Raumtemperatur und hoher Luftfeuchtigkeit, sowie ein 
rasches Losungsverhalten in der Waschflotte aus. Vorzugsweise setzen die 
erf indungsgemaBen Granulate 100 % ihrer Enzymaktivitat innerhalb von 3 Mi- 
nuten, insbesondere innerhalb von 90 Sekunden bis 2 Minuten, in Wasser bei 
25 °C frei. 
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Beispi le 

Beispiel 1 

Durch Fermentation von nach dem in der internationalen Patentanmeldung 
WO 91/2792 beschriebenen Verfahren durch Transformation einer Gensequenz 
aus Bacillus lentus DSM 5483 raodif iziertem Bacillus 1 icheniformis 
(ATCC 53926) analog dem in der deutschen Patentschrift DE 29 25 427 ange- 
gebenen Verfahren wurde eine biomassehaltige Fermenterbruhe erhalten, die 
ca. 65 000 Proteaseeinheiten pro Gramm (PE/g) enthielt. Oiese wurde durch 
Dekantieren, Querstrom-Mikrof iltration, Ultraf i Itation (Trenngrenze bei 
Molekulargewicht 10 000) und anschlieBendes Eindampfen im Vakuum gemaB dem 
in der internationalen Patentanmeldung W0 92/11347 beschriebenen Vorgehen 
zu einem Proteasegehalt von 700 000 PE/g aufkonzentriert (Bl). Die so auf- 
konzentrierte Fermenterbruhe wurde in einem mit rotierendem Schlagwerkzeug 
ausgerusteten Mischer mit den in Tabelle 1 aufgefuhrten Zuschlagen ver- 
mischt und in einem mit einer AuBenkuhlung versehenen Kneter homogenisiert. 
Die Extrusion der plastischen Masse erfolgte mittels eines mit einer Loch- 
scheibe (Lochdurchmesser 0,9 mm) und einem rotierenden Messer ausgeruste- 
ten Extruder. Man erhielt die in Tabelle 1 durch ihre Zusammensetzung 
charakterisierten Extrudate XI bis X4 sowie X5 und X6, bei denen eine Loch- 
scheibe mit Lochdurchmesser 1,2 mm eingesetzt worden war, gemaB der Erfin- 
dung und zum Vergleich Extrudate VI bis V3 ( jeweils mit Langen von 0,7 mm 
bis 1 mm, die in einer Spharonisierungsvorrichtung (Marumerizer( R ) ) wahrend 
einer Bearbeitungszeit von etwa 1 Minute unter gleichzeitigem Bestauben 
mit pulverformigem Calciumcarbonat (3 Gew.-%) zu abgerundeten Partikeln 
verformt und entgratet wurden. Das den Spharonisator verlassende Gut wurde 
in einem Wirbelschichttrockner bei Temperaturen von 40 °C bis 45 °C inner- 
halb von 15 Minuten auf einen Wassergehalt von 6 Gew.-% getrocknet. Durch 
anschlieBendes Sieben wurden Partikel mit TeilchengroBen unter 0,4 mm und 
iiber 1,6 mm weitgehend entfernt, die dem ProzeB auf der Stufe des Ver- 
mischens mit den Zuschlagstoffen wieder zugefuhrt wurden. Die Enzymgranu- 
late wurden durch Aufspruhen einer waBrigen Titandioxidpigment-Suspension 
wahrend der Wirbelschichttrocknung gecoatet. Man erhielt so die erfindungs- 
gemSBen Enzymgranulate PI bis P6 beziehungsweise zum Vergleich die Granu- 
late VG1 bis V63 mit den in Tabelle 2 angegebenen Losezeiten. 
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BeisDi'el 2 

Die Bestiramung der Auflosezeit erfolgte in einer MeBapparatur, bestehend 
aus einem temper ierbaren, doppelwandigen Becherglas, einem Schragblatt- 
riihrer, einem Temperaturfuhler und einer LeitfahigkeitsmeBzel 1e mit 4 Elek- 
troden, die iiber das LeitfahigkeitsmeBgerat (Typ LF 537, Fa. WTW) mit einem 
x-t-Schreiber verbunden ist. In dem Becherglas wurden 500 ml Wasser unter 
Riihren auf 20 °C temperiert. Bei konstanter Temperatur wurde 5,0 g des 
Enzymgranulates eingeruhrt und mit dem Schreiber die Leitf ahigkeits-Zeit- 
Kurve aufgenommen. Die Zeit, in der 90 % des Endwertes (nach 15 Minuten) 
erreicht sind, entspricht der Auflosezeit in Tabelle 2. 

Die erfindungsgemaBen Enzymgranulate aus Beispiel 1 losten sich in Zeiten 
unter 2 Minuten vollig auf, wahrend die zum Vergleich getesten Granulate 
wesentlich langere Zeiten benotigten. Bemerkenswert ist, daB die Erhohung 
des Anteils an hohermolekularem Polyethylenglykol (Granulat VG3 im Ver- 
gleich zu VG2) zu einer Verlangsamung der Auflosung fuhrte. 

Tabelle 2: Auflosezeit der Enzymgranulate 



Enzymgra- 
nulat 


Auflosezeit 
[Min.Sek] 


PI 


1,40 


P2 


1,22 


P3 


1,56 


P4 


1,48 


P5 


1,58 


P6 


1,45 


VGl 


4,48 


VG2 


4,16 


VG3 


5,30 
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Patentanspruche 

1. Fur die Einarbeitung in Wasch- oder Reinigungsmittel geeignetes Enzym- 
granulat, enthaltend Enzym und anorganisches und/oder organisches Tra- 
germaterial sowie carboxymethylcellulosehaltiges Granul ierhilf smittel , 
dadurch gekennzeichnet, daB es ein Granul ierhi If smittel system aus Al- 
kali-Carboxymethylcellulose mit Substitutionsgraden von 0,5 bis 1 und 
Polyethylenglykol und/oder Alkyl- beziehungsweise Alkenylpolyethoxylat 
enthalt mit der MaBgabe, daB, jeweils bezogen auf fertiges Granulat, 
mindestens 0,5 Gew.-% Polyethylenglykol mit einer mittleren Molmasse 
unter 1000 und/oder Alkyl- beziehungsweise Alkenylpolyethoxylat mit 
mindestens 20 Ethoxygruppen vorhanden ist, wenn mehr als 2 Gew.-% Al- 
kali -Carboxymethyl eel lu lose enthalten ist. 

!. Enzymgranulat nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daB es 1 Gew.-% 
bis 30 Gew.-%, berechnet als Trockensubstanz, Protease, Lipase, Amyla- 
se und/oder Cellulase, 70 Gew.-% bis 94 Gew.-% anorganisches und/oder 
organisches Tragermaterial und 5 Gew.-% bis 50 Gew.-% carboxymethyl- 
cellulosehaltiges Granul ierhi If smittel sowie als Rest auf 100 Gew.-% 
Wasser enthalt. 

. Enzymgranulat nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daB es 
als Granul ierhi If smittelsystem ein Gemisch, enthaltend, jeweils bezo- 
gen auf fertiges Granulat, 0,1 Gew.-% bis 10 Gew.-%, insbesondere 
0,5 Gew.-% bis 5 Gew.-% Carboxymethy Ice 1 lu lose sowie 0,1 Gew.-% bis 
10 Gew.-%, insbesondere 0,5 Gew.-% bis 4 Gew.-% Polyethylenglykol mit 
einer mittleren Molmasse von 200 bis 600 und/oder eines Polyethoxylats 
gemaB Forme 1 (I), 

R-(0CH 2 CH 2 )n-0H (I) 

in der R einen geradkettigen oder verzweigten Alkyl- oder Alkenylrest 
mit bis zu 3 C-C-Doppelbindungen mit 10 bis 22 C-Atomen und der mitt- 
lere Ethoxylierungsgrad n eine Zahl von 20 bis 80 bedeutet, enthalt. 
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4. Enzymgranulat nach einem der Anspriiche 1 bis 3, dadurch gekennzeich- 
net f daB das Tragermaterial , bezogen auf Enzymgranulat, 20 Gew.-% bis 

- 50 Gew.-%, insbesondere 25 6ew.-% bis 45 Gew.-% in Wasser quellfahige 
Starke, insbesondere Maisstarke, enthalt. 

5. Enzymgranulat nach einem der Anspruche 1 bis 4, dadurch gekennzeich- 
net, daB das Tragermaterial, bezogen auf Enzymgranulat, 10 Gew.-% bis 
35 Gew.-%, insbesondere 15 Gew.-% bis 25 Gew.-% Getreidemehl , insbe- 
sondere Weizenmehl, Roggenmehl, Gerstenmehl, Hafermehl und deren Ge- 
mische, bis zu 10 Gew.-%, insbesondere 2 Gew.-% bis 6 Gew.-% Cellulo- 
se, Schichtsilikat, Alkalicarbonat , Alkalichlorid, Alkalisulfat und/ 
oder Alkaliacetat enthalt und/oder das Granul ierhi If smittel zusatzlich 
bis zu 10 Gew.-%, insbesondere 0,5 Gew.-% bis 8 Gew.-% wasserlosliche 
beziehungsweise -dispergierbare Oligomere oder Polymere naturlichen 
oder synthetischen Ursprungs enthSlt. 

6. Enzymgranulat nach einem der Anspruche 1 bis 5, dadurch gekennzeich- 
net, daB es Protease mit einer Aktivitat von 150 000 PE bis 350 000 PE, 
insbesondere 160 000 PE bis 300 000 PE, pro Gramm Enzymgranulat ent- 
halt. 

7. Enzymgranulat nach einem der Anspruche 1 bis 6, dadurch gekennzeich- 
net, daB es eine mittlere KorngroBe von 0,1 nrni bis 2 mm, insbesondere 
von 0,4 mm bis 1,6 mm aufweist und weniger als 5 Gew.-%, insbesondere 
hochstens 1 Gew.-% an Partikeln mit KorngroBen auBerhalb des Bereichs 
von 0,2 mm bis 1,6 mm enthalt. 

8. Enzymgranulat nach einem der Anspruche 1 bis 7, dadurch gekennzeich- 
net, daB es in Wasser bei 25 °C 100 h seiner Enzymaktivita- innerhalb 
von 3 Minuten, insbesondere innerhalb von 90 Sekunden bis 2 Minuten, 
freisetzt. 

9. Verfahren zur Herstellung eines fur die Einarbeitung in Wasch- oder 
Reinigungsmittel geeignet n Enzymgranulates mit einer KorngroBe von 
0,1 mm bis 2 mm durch Extrudieren eines durch Vermischen einer durch 
Mikrofiltration von unloslichen Bestandteilen befreiten, aufkonzen- 



: WO 94/23005 




PCT/EP94/00934 



trierten Fermentationsbriihe mit dem Tragermaterial und dem Granul ier- 
hi If smittel als Zuschlagstoffen entstandenen Enzym-Vorgemischs, Spha- 
ronisierung des Extrudats in einem Rondiergerat, Trocknung und gege- 
benenfalls Aufbringen eines Farbstoff oder Pigment enthaltenden Uber- 
zugs, dadurch gekennzeichnet, daB man die Fermentationsbriihe mit einem 
Zuschlagstoff vermischt, der ein Granul ierhi If smittel system aus Alka- 
li-Carboxymethylcellulose mit Substitutionsgraden von 0,5 bis 1 und 
Polyethylenglykol und/oder Alkylpolyethoxylat enthSlt mit der MaBgabe, 
daB, jeweils bezogen auf fertiges Granulat, mindestens 0,5 Gew.-% Po- 
lyethylenglykol mit einer mittleren Molmasse unter 1000 und/oder Al- 
ky 1- beziehungsweise Alkenylpolyethoxylat mit mindestens 20 Ethoxy- 
gruppen eingesetzt werden, wenn mehr als 2 Gew.-% Alkal i-Carboxymethyl- 
cellulose im Granul ierhi If smittelsystem enthalten ist. 

10. Verfahren nach Anspruch 9, dadurch gekennzeichnet, daB man 10 Gew.-% 
bis 50 Gew.-% der aufkonzentrierten Fermentationsbriihe mit 70 Gew.-% 
bis 90 Gew.-% des Tragermaterials und 0,5 Gew.-% bis 10 Gew.-% des 
Granul ierhi If smittel systems vermischt. 

11. Verfahren nach Anspruch 9 oder 10, dadurch gekennzeichnet, daB das 
Tragermaterial, jeweils bezogen auf fertiges Enzymgranulat, 10 Gew.-% 
bis 70 Gew.-% Getreidemehl , 10 Gew.-% bis 70 Gew.-% in Wasser quell- 
fahige Starke, 3 Gew.-% bis 10 Gew.-% Saccharose und bis zu 10 6ew.-% 
Zellulosepulver enthalt. 

12. Verfahren nach einem der Anspruche 9 bis 11, dadurch gekennzeichnet, 
daB man die Extrusion mit Hilfe einer Lochplatte, deren Locher einen 
Durchmesser von 0,7 mm bis 1,6 mm aufweisen, durchfuhrt. 

13. Verfahren nach einem der Anspruche 9 bis 12, dadurch gekennzeichnet, 
daB man nach der Spharonisierung des Extrudats das Granulat bei Tempe- 
raturen von 35 °C bis 50 °C auf einen Wassergehalt von 4 Gew.-% bis 
10 Gew.-% trocknet. 
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14. Verwendung eines Enzymgranulats gemaB einem der Anspruche 1 bis 8 zur 
Herstellung fester, insbesondere tei Ichenfdrmiger Wasch- oder Reini- 
gungsmittel. 
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